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Patentanmeldung 
der Pirma 

aocifitS Anonyme Arbrisaeau, lille (Nord) , Frankreich 
betreffend 

i:ieo;a.i;3 3en u nd ^ihnllohe 7.iiflftminensetzungen 

Die iCrfindung beaieht sich auf IQebmassen, die in flUssiger 
Oder streichbarer Form, d.h. in Form von losungen Oder 
Emulsionen brauchbar aind. 

Die Erfindung beruJit auf der /si-wsnduiig von ataktischem 
Polypropylen als Klebniittel. Vorzugsweise enthalt eine Kleb- 
masae einen flUssigen TrSger, in dem das Polypropylen ge- 
lost Oder dispergiert ist, sowie ein weiteres Harz, das eia 
naturliches oder synthetisches thermoplastisches Harz seln 
kann, und einen Weichraaoheri in diesem Fall kann der flUssige 
Trager ein Leaungaoittel sein. Die erhaltene Zusammensetzung 
ist flleafShig, d.h. aie liegt, vorzugsweise bei Raumtemperatur, 
In einem flUasigen oder pastenformigen Zustand vor. 

Diese Klebmassen sind im Hauahalt oder in der Industrie viel- 
seitig anwendbar und sind sehr absohaibestandig und abscher- 
bestandig. 
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Unter dem Ausdruck "ataktlsches Polypropylen" versteht man ij 
Polypropylen, in dem die Monomereneinheiten in der Kette in 
ihrer raumliohen Anordnung nach den Geoetzen der V/ahrschein- 
lichkeit aufeinander folgen. Die erfindungsgemsia verwendeten 
Polymeren haben ein tlolekulargewicht von etwa 15000 bio 60000 

Die llassen gemiiB der Erfindung konnen das ataktische roly- 
propylen in Wengen von 5 bis 80 j6, vorzugsweise in Mengen 
von 10 bis 50 ^4 enthalten, wobei alle Prozentangaben auf das 
Gewlcht bezogen sind. 

Bei der bevorzugten Ausf uhrungsf orm enthalten die illebmassen 
zusatzlich naturliche oder synthetische thermoplastioche 
Harze in Llengen von etwa 10 bis 30 und itfeichmacher in 
Hengen von etwa 10 bis 30 ^. 

Ein geeignetes synthetisches thermoplastisches Harz kann ein 
dienartiges Hars auf Srdblgrundlage sein, z,3. das Handels- 
produkt "Esoorez" der ?a« Ssso Standard (USA). 

Der Veichmacher kann ein Uineralol oder ein TTeichharz sein* 
So konnen z.B. die Mineralble, die von der r~a« Esso Standard 
unter der Bezeichnung "Neutral 350" und "500 Solvent" ver- 
trieben werden, veanvendet werden.Die Substanz "Neutral 350" 
hat bei 15^ C eine Dichte von 0,885,einen ?lammpimkt von 
275° C und eine Sngler-Viskositat (bei 50° C) -roa 5,60. Das 
Produkt "500 Solvent" hat eine Dichte von 0,894, einen 
Plammpunkt von 256° C und eine Engler-Viskositat von 6,90. 
Diese Ole konnen teilweiae als V/eichmacher imd teilweise als 
weichmachende VerdiLnnungsmittel dienen, so daB die damit her- 
gestellten Klebmassen die gewUnschten PlieG- und Eindring- 
eigensohaften haben. Geeignete ffeichharze sind beispiels- 
weise die Produkte "ResLn Ell" der Fa, Farbwerke Hoeohst 
Oder "Abalyn" und 'Hercolyn" der Pa, Hercules Powder Co, (hier- 
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bei •*:;auelt eii 3ich uiii IJethylester von Kiophonium) andere 
i:o3cphoniuraeater, s.3. das HandelsprodiQct" Staybelite iiesin", 
daa »/in hydriertes itoain daretellt, Cumaron-lnden-Esterharze 
and l.itsehiirtbare ungesattigte Kohlenwasserstofrpolymere; ein 
fur lotztere iat das Handelsprodukt " Escopol" der 
I:.;; JO Jtandnrd. 

Dqt fluiisifje Iriiger fur die Klebmaauen kann ein LSsungumittel 
:)ein, ZbIu ein aromatischer Oder aliphatischer Kohlenv/asoer- 
itofl, ein Keton oder Trichlorathylen. 

hLi. vursuohend an/^egebenen Klebmaesen konnen in Form einer 
Loiiuiii: ver'.vLiidet werden. Ee ist Jedoch auch noglich, Kleb- 
rx.ijtien in /orm einer Emulsion zu erhalteni unu zu diesem Zweck 
wird ein weiterer Zuoatz sugegebenj dieser Zusatz stellt eine 
LoL-unj vor. Jujt-in oder Ammoniumcatseinat in IJengen von 5 bis 
..u i \xnd einL' wassrige Lbsung^^Sminoniak In Kengen von 5 bie 

y dar, wobei das erhaltene Produkt je nach i7unsch nach der 
iinuljiurung x±t Vi'acjc?r verdUiuit und/oder konzentrie* wird. 

Dior tbriuasen, die c-ntweder in rorr. einer Losung oder in iform 
c-iiu-z- iliaul^ion oder ;iis Trockenrrodukte vorliegen, kom.'3n 
in we.^huelnden Anteileri nit einer grofien Anzahl von Harzen, wie 
Vinyl- und^ oder Acrylpoiymeren cder-nischpolyiTierisaten ver- 
inischt werden, Beispiele fiir diese oubstanzen sind die Handels- 
prodiikte "llhodopas cOOO" der Fa. Rhone Poulenc, "idovilith 

5" der .-'a. Farbwerke Hoechst oder "Acronal 290 D" der Fa. 
3Ai>F« Andere j^eeij^m'te Zusiitse sind naturiiche Latex oder 
synthetische Kautsciiulcarten, die Handelsprodukte 

"I^eoprene Latex 400 una 750" der ?a. Im Pont De Senourij. I}uruh 
Zugabe dieser JutPtanrxr: soilen deir. Endproiukt die Zi^r^^r.- 
schafen fiir ilirer* bestinacujigsgeaa^en Verv/exidungs zweck v*.»rliehen 
werden. 
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Weiterhin kbnnen andere natUrliche Klebmasaen, wie Starfce, 
Dextrin, Galantine oder Casein ala Hilfsstoffe oder Pils- 
etoffe der Klebmasse gemau der Erfindung zugesetzt werden. 
Andererseits kann die Klebmasse bekannten Klebmassen zugesetzt 
werden, iim deren Eigemoiiaf ten zu verbessern oder zu modi- 
fizieren. 

Die Erfindung erstreckt sich auch auf Klebmassen in Form von' 
Emu3£ionen mit anionischen, kationiechen oder hichtioniechen 
Eigenschaften* 

Emulgatoren zur Bildung von Emulsionen vom anionischen Typ 
ergeben Dispersionen, die negativ geladene lonen enthalten; 
ein typisches Beispiel ist eine Seife der Laurinsaure, die 
im ionisierten Zustand durch die nachstehend angegebene Pormel 
dargestellt werden kannt 

CHj-CCHg) 10^°°^ 

Emulgatoren von kationischen Typ setzen positiv geladene 
aktive lonen frei, so daO die Klebmasse eiie Af f initat gegen- 
Uber gewissen Unterlagen hat. Ein typisches Beispiel ist 
das Lauryl-Ammoniuffl-Chlorid , das sich im ionisierten Zustand 
durch die nachstehend angegebene Formel darstellen laBt: 

[ch3-.(Cll2)io-t«^*Cl" 

Emulgatorei^om nichtionischen Typ fUhren nicht zu einer 
lonisation; ein typisches Beispiel ist ein Polyglykolester 
der Laurinsaure mit der allgemeinen Pormel s 

j^CH3-(CH2)io-COO (CgH^oJj ^ 
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In den dispergierten Kleb':nasen geinaB der Erfindimg konnen 
aufler der Laurinsaure auch andere langkettige Pettsauren ver- 
wendet werden* 

Die Produkte gemaB der Erfindimg haben gegeniiber bekannten 
Produkten bemerkenswerte Vorteile und Eigenschaf ten. 

Das ataktische Polypropylen, dessen Anwesenheit in ?orm einer 
Emulsion oder Ldsung das wesentliche Lierkmal der Erfindung 
darstellt, ist mi t einer groflen Anzahl von Produkten vertrag- 
lich und mischbar, so daB es in der Lage ist, eine grofle An- 
zahl von Kombinationen mit einem weiten Anwendungsbereich 
zu bilden. Es wurde gefunden, daB es mit alien naturlichen 
Klebmassen, wie Starke, Dextrin, Gelatine, Kasein oder 
Latexmassen, aber auch mit synthetischen Klebmassen, wie 
Vinyl-, Acryl-, Dien-, oder Mtroacrylharzen vermischt 
werden kanh. 

Die Massen gemaB der Erfindung haften an alien Werkstoffen, 
und man kann mit ihnen gleichartige oder ungleichartige Werk- 
stoffe, wie Papier, Pappe, Gewebe, Kunststoff-Filme, Me tall, 
Holz, Zemsnt, Keramik, Kork usw. miteinander verkleben. 

Die Massen gemaB der Erfindung haben weiterhin eine ausge- 
zeichnete Wasserbestandigkeit. 

ijchlieBlich haben Verklebungen unter Verwendung der Kleb- 
massen gemaB der Erfindung zwischen unterschiedlichen Kunst- 
stoffen Oder Textilien Zugf estigkeiten, die besser sind als 
die Pestigkeit des Materials selbst; bei Versuchen wurde 
festgestellt, dafl die Bruchstelle im Material liegt. 

Die Eigenschaft, insbesondere das Haf tvermogen, die 
Plastizitat und die Widerstandsf ahigkeit der Klebmassen 
gemaB der Erfindung auf der Grundlage von ataktischem 
Polypropylen in Perm von Bmxilsionen oder Losungen machen 
diese Massen beeonders geeignet zum Verkleben oder Ankleben 
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aller naturlicher und synthetiacher Werkatoffe, insoesondcre 
zum Verkleben oder Ankleben von Kunststoff en Oder Textilien 
ffiitelnander oder an beliebigen Unterlagen, z.3. zum Auf- 
Icleben von Plusch oder anderen iitoffen oder zum Aufbringen 
einer das Rutschen verhindernden :ichicht auf leppichen. 

Die Versuche der Anmelderin haben ergeben, dafi mit den Klfcb- 
massen gemafl der Erfindung eine Zugf estigkeit in der SroBen- 
ordnung von 10 bis 12 kg/cm^ erzielt werden kann. 

Die Erfindung ist durch die nachstehenden 3eispiele einiger 
AusfUhrungsfornien, die aber die Erfindung nicht beschrSnken 
sollen, naher erlautert. 

In vielen Fallen liegen die Klebmassen gemaB der erfindung 
in Form von Eaulsionen vor, die gebrauchsfertig oder in 
einer konzentrierten r orm geliefert werdsn kbnnen. Lie 
Konzentrate kbnnen sogar in .-ors eineo Pulvers oder einer 
Paste vorliegen, die mit V/asser vermiocht v/erden aUssen, 
damit eine gebrauchsf ertige Klebaasse erhalten v/ird. Liese 
Emulsionen enthalten in vielen Fallen AmmoniuKcaseinat als 
Emulgator; in diesem Fall v/ird die Emulsion wie folgt herge- 
atellt: 

Kasein wird eine citunde in V/asser eingeweicht, worauf aus- 
reichend Ammoniak zugesstzt wird, um die Ammoniumverbindung 
zu bilden. Die. Harzkomponenten und in einigen Fallen auch 
die anderen Zusatze, z.B. die Weichmacher , werden auf eine 
geeignete Temperatur, z. B. auf 110° C erhitzt und zu einer 
homogenen Masse vermisoht. Dann wird die Ammoniumcaseinat- 
ISsung, die vorzugsweise auf etwa 80° C erhitzt ist, langsam 
zugesetzt, und das Gremisch wird eine zeitlang, z.B. etwa 
15 Minuten geriilirt oder emulgiert. Die erhaltene Emulsion 
ist dann gebrauchsfertig, kann aber auch nach Bedarf 
konzentriert oder verdunnt werden, damit sie gelagert werden 
kann und eine Klebmaese mit einer ausreiohenden Lebensdauer 
ergibt, Alle daraue hergestellten besonders konzentrierten 
009847/1700' 
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Emulsionen Oder Pasten Oder Pulverprodukte konnen von einem 
Klebstorfhersteller hergestellt xind in geelgnete Vereandbe- 
hiilter fUr die Kunden und Benutzer verpackt werden, die das 
Konzentrat mit Wasser vermischen miiaseni urn die gebrauchs- 
rertige Klebmasae herzustellen. 

Die nachstehenden Beiarlele erlfiutern ztmtichst in allgemeiner 
V/eise die k'assQi gemafi der Erfindung, wahrend sich die weiteren 
Beispiele auf apezielle Maesen beziehen, die erfindiingsgemaB 
hergeetellt werden kSnnen. 



Beispiel 1 , 



Eine Klebaaase in if'onn einer Losung wird durch Vermischen 
von 10J Teilen a.takti8chem Polypropylen und 100 Teilen einea 
Dienlxarzea auf Erdolgrundlage und anachlieflende AuflOaung 
des Gemischea in 200 Teilen einea Ijaten LcJaungamittela, z.B. 
einein Erdoldestillat vom Typ C oder F oder in Toluol herge- 
etellt.. 



Beiapiel 2, 

Klebmaasen in Form von Lbaungen konnen aua den nachatehend 
angegebenen Bestandteilen, deren bevorsugte Uengenbereiche 
ebenfalls angegeben sind, erhalten werden: 

AtaktiBchea Polypropylen 15 - 25 5* 

Dienharz auf Erdolgrundlage, oder 
Cunaron-Inden-Harz 15 - 25 ^ 

Weiclxmacher, z.B, ein Mineralbl oder 
ein ungesattigtesy hltzeh^tbares 
Kohlenwaaseratoff-PolymeriBat 8 - 15 ^ 

Olein 2,5^ 
LBaungsmittel, z.B. ein aroma tiacher 
oder aliphatischer Kohlenwaaaeratoff , 
ein Keton oder Trichlorathylen 8 - 12 ?i 
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Das ataktieche Polyprooylen, das Harz, der Weichmacher und 
das Olein werSe^'ffl^e&ander vermisch-t, und das Gemisch wird 
im Lesirngsmittel gelost. Je nach den gewunschten Eigenschaf ten 
(Plastizitat, Elastizitat, Widerstandsf ahigkeit Oder anderen 
Eigensohaften) eines aus der Klebmapse geformten Films 
werden natUrlicher Oder synthetischer Kautschuk Oder Vinyl- 
und/oder Acrylpolymerisate oder-mischpolymerisate dem Gemisch 
zugesetzt, um die Klebmasse zu vervollstandigen. 

Beispiel 3 

Klebmassen in Form einer Emulsion konnen mit den nachstehend 
angegebenen Bestandteilen, deren bevorzugte Mengenbereiche 
ebenfalls angegeben Bind, erhalten werden: 

Ataktisches Polypropylen 
Dienharz auf Erdolgrundlage oder ein 
C umar on-Ind e n-Har z 

Weiohmaoher, z.B." ein Mineralol oder 
ein aingesfittigtes, hitzehSLrtbares 
Koblenwasserstoff -Polymeria* 
Olein 

Lastzngsmittel, z.B, ein aromatischer 
Oder aliphatischer Kohlenwasserstoff , 
ein Keton oder Triohlorathylen 
Kaseinlbsung (NeuseelandiBdi es Kasein) 
2C9(-ige wassrige AmmoniaklSsung 
Wasser 

Das ataktische Polypropylen, das Harz, der Weichmacher und 
das Olein werden erhitzt und miteinander vermiacht, worauf 
das Gemisch in Losungsmittel gelost wird. Dann wird die 
Kaseinlosung und anschli^Bend die Ammoniaklosung dem Ge- 
misch zugesetzt, das anschliefiend mit Wasser emulgiert und 
verdiinnt wird, woraiif nach Wunsch eine Konzentrierung oder 



15 - 


25 i' 


15 - 


25 i> 


18 - 


15 i' 


2,5 




8 - 


12 5« 


5 - 


15 5S 


10 - 


15 ?5 


nach 


Bedarf 
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eine Extraktion, die zu einem trockenen Produkt fiilirt, durch- 
• gef iihrt werden konnen» 

Unter gewissen Umstanden kann das zum Verdunnen verwendete 
Wasser teilweise oder volstandig durch Vinyl-oder Acryl- 
Polymerisate oder-mischpolymerisate, eine Latex aus natur- 
lichem Oder synthetischem Kautschuk, eine Kautschukemulsion 
Oder dergleichen ersetzt werden, um der polypropylenhaltigen 
Emulsion die gewunschten Eigenschaf ten zu verleihen. 

Beispiel 4 

Eine besonders vorteilhafte Klebmasse auf der Grundlage einer 
Polypropylenemulsion kann wie folgt hergestellt werden: 

Ataktisches Polypropylen 
Dienharz auf Erdolgrundlage 
Ungesattigtes hitzehartbares 
Kohlenwasserstoff-Pojrmerisat 

Olein 

Trichlorathylen 

15^-ige Lbsung von trockenen Kasein 
205i-ige wassrige Ammoniaklbsung 
Wasser zum Verdiinnen 

Beispiel 5 

Eine Klebmasse gemafi der Erfindung, die ataktisches 
Polypropylen in emulgierter Porm enthalt, kann wie folgt 
erhalten werden; 

Ataktisches Polypropylen 
Dienharz auf Erdolgrundlage 
Mineralol 
-Olein 

Erdoldestillat oder Toluol 



.20 To 
20 5^ 

8,83 ?S 
2,50 9S 
8,88 
8,88 io 

11,11 5^ 
19,80 ?6 



90 Telle 
90 Telle 
51,50 Telle 
11,80 Telle 
80,00 Telle 
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Losung von Kasein und Trinatrium- 
phosphat ala Dispergiermittel 
20$i-ige v/assrige Ammoniaklosung 
und Natriumtriphosphat 
Wasser mit Trinatriujnphosphatzusatz 
Latex 

Die nachstehenden Beispiele beziehen sich auf dispergierte 
Klebmassen mit anionischen i;igenschaf ten. 

Beispiel 6 



Ataktisches Polypropylen 20 

Dienharz auf Erdolgrundlage 20 70 
Ungesattigtes hitzehartbares 

Kohlenwasserstoff-Polymerisat 8,65 5^ 

Toluol 9,00 p 

Olein 5,30 >i 

Isopropanol-Amin 1,70 ?*> 

•Jasser 35,15 



Das Polypropylen, das Karz, das hitzehartbare Polymerisat 
und das Olein werden im Toluol gelost; wahrend das Gemisch 
stark geriihrt wird, wird das zuvor in Wasser geloste 
Isopropanol-Amin in einem feinen otrahl langsam zugesetzt. 



Beispiel 7 

Ataktisches Polypropylen 20 

Dienharz auf Erdblgrundlage 20 
Ungesattigtes hitzehartbares 

Kohlenwassers toff -Polymerisat 8,85 

Erdoldestillat 9,00 9^ 

Olein 5,00 9^ 

Morpholin 1,00 56 

Wasser 36,15 



54-, 50 Teile 

50 Telle 
50 I'eile 
40 Telle . 
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erfolgt in der gleichen Weise wie in Beispiel 



iieisuigl o 

ivtaktisch^s Polypro'pylen 20> 

Jienhiirz auf iirdeisrundlage ^ 

6|00 36 

, 8.00^4 
Trichlo'- -..lylen 

Jolophoni'or. ^ 
Kaliunaiydroxyc 

37,40 

ifiisser 

-Jie uer.t.llun6 erfolgt in der gleichen Weise wie in Beiepiel 



Die naoh.tehenden Beispiele beziehen sich auf Klebmaeaen 
mit kationischen Eigenschaften: 



^■'eispiel 9 

.^taktisches Folypropylen ^ 
Sscorex 1000 ^ 
Xeutrax 350 ' 
ienamine d-050 (Koeohst) * ^ 

0,1 ^ 

Essigsaure . 
iVasser 

In diesen .-eispiel werden die angegebenen Kengen von 
Polypropvlen. ilscorex. Heutral 350 und Cenaaine «iteinander 
vermischt und auf 110*» C erhitzt. Die Ssaigsaure wird in 
.Vasser. das auf 95° C erhit.t ist. gel5st. und die wassrige 
I.66ung Wird unter starkem RUhren (15 Minuten) der Harzmischung 
zugesetzt. 
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Seicpjel 10 

Ataktischcs Polypropylen '•» ' 

Lienliars auf lirdol^p'undlajjfi 

6,00 

;.iineralol 

Aliphatisches, langicettiges Mamin ^» 
iVasaer 

7,67*-ige HCl-Ic5sung 



42,92 7i 
7,04 '/i 



Die Dispersion wird in der gleiohen //ei.e- wie in Beispiel . 
9 herge3tellt» 

•Ilchtionische r.lebmuasen mit ataktischc-n Polypropylen kbnnen 
die nachstehen:i :.ngegebenen Zusa.i,men3r.t7.ungen haben: 

i-.talctisches Polypropylen 

1 7 >4 

S3Core:< lUOu 

neutral 350 ^ ^ 

5 % 

Emulphor ^ 

55 5^ 

V/asser 

Jimulphor 0 ii;t die llandelsbezeichnung riir einen Polyglykol- 
ather der ?a. ijAclK. 

Zur '^-er- teutons dor Klebaajsae v»erden dao l-olypropylen, das 
Sscorex 1&00. uas Ileutral 350 und das Emulphor 0 miteinander 
vermischt -orri ^if VjO" " erhitzt. Las ,7a33..r wird auf 90 C 
erliitst una de:-. Senisch unter stetigea Huhren (15 Llinuten) 
zugesetzt. 

Seispiel 12 



..taktif-ohes .■c.:..7ri":py2 '^-i 

C' 0 9 0 ^ 7 / 1 7 0 



20 ;i 

15 



15 . -- 
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Polyglykolilther eines PettalKohola b 
V/asser "^'^ 

Die Mspersion wird in der gleichen .Vei^^e wie in Beispiei 
11 hergestellt. 

Die vorstehenu angegebenen Beispiele pollen nur zur irl-iiute^ 
runji- dienen; es kbnnen weitere Ausf uhrungsf ormen und zahl- 
reiche Abwandlungen der iSrfindung vorgenommen vverden, ohne 
daiil der aohutsumf ang der beiijefUgten Ahspruche verlassen v/ird. 
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PatentansprUche 



. Klebmasse. .okennzeichnet durch ein atakttschee Polypropylen 
und einen damit vermiechten Trager zur Brzeugung eiaer 
fliefifahigen Klebmasse, 

. nebmasBe- nach Anapruch 1, dadurch gekennzeichnet. daB der 
Trager ein Lbaungamittel fir das Polypropylen lat. 

. Klebmaese nach Anapruch 1. dadurch gekenazeichnet, dafl der 
Trager Wasaer ist und das Polyproylen darin dispergiert ist. 

4. Klebmasae nach Auspruch 1. dadurch gekennzeichne t. dafl das 
atalctiBChe Polypropylen in Mengen von 5 bis 80 vorhanden 
ist. 

5 Klebmasee nach Anspruch 1. dadurch gekennzeichnet, daB oie 
zusatzlich ein thermoplastischea Hara enthfelt, 

6. Kleb^asee, .ekennzeichnet durch ein a^altisches ^^^yP-P^^^^ 
ein thermoplatisches Harz und ein flUBSigeB Dispergiermedium. 

7. Klebmasae nach Anspruch 6. dadurch gekennzeichnet. daS sie 
zusatzlich einen Weichmaoher enthait. 

8. Klebmaas. nach Anspruch 7, dadvxrch gekennzeichnet, daB der 
Welclunacher ein ungesattigtes hitzehartbares Kohlenwasser- 
st.off-?olyn.erisat. ein Llineralol. ein Veichharz oder ein 
Kui!iaron-Ir-denharz ist. 

9 Klebmasae nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet. dafl sie 
zuBatisUch Olein in einer M.nge von etwa 2 b.-. vcrr.^, 
vorzuguwelee in einer Menge von 2,5 Gew.-96 e..-halt. 
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.»,3«r.totf . eln Trl=hlor.tb,Un, eln 

Oder Toluol ist. 

enthalt. 

««.h Anepruch 6, dadurch gekennzeichnet. daB sie 

polymeriaat enthalt. 

H ^-iiurch .ze^ennzeichnet, daB sie 
,3. K:e.«as3e aac. -^^J 4;,; ^Ils- in Wasser di-pergiert 

2usat. e.n. 3 . elne Kaseinl«aun, in Meugen 

ist, wobel da ^^'l''^ A:nmoniaklb8une in I^engen 

von b tis 1i> ae*.-:=. eine -iP ABr.onium- 
von 10 bis 15 Ge*.-:4 und/oaer -=ine L.sang vcn 

« c; Vi-iQ Jew.-<' aarstellt, 
kaseinat in Jiengen von 5 bis . 

K -adurc'r gekennzeichnet , da2 die 
U. Klebo^asse nacb Ansprucb -d-- « „icntioni3Chen 
Emulsion vom anionischen, kationischen 

Typ ist. 

Bamnensetzung darstellt: 

100 Telle 

ataktisohes Folypropylen 
Bienbar. auf Erdblgrundlage 
BrdSld^'5'tilat oder Toluol 



0 C 9 8 i 7 / '/ 0 ( : 
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^ .1.. B.ul.lon Toa ataktl.ob.m PolypropyUn mlt 'oU«»*« 
zi;««..UB.t.u.g aaratell. (.11. ».«eu In M.-*. '"o*" 
auf dae Bndprodukt) : 

ataktlaohea Polypropylen 20,00 ^ 

Bienhara suf BrdBlgrimdlage 20 ^ 

ungaaHttigta hltzeWrtbare - ^ 

Kohlanwaaaeratoff-Polyoeriaate 8,85 7^ 

01«in ' V 

Triohlorftthylen , t 

15 ^Igt Maung Ton trookenam 

6,88 ^ 

Kasain 

20 Jtige wttaarig* iMoniak- n ii ?t 

laoflo 4 

faaaar sum Tardflnnan • i''"" * 

aeiohnet, das -an ? Bienharzes auf 

ataktiachaa Polypropylan, 15 bia 25 ^ •» 
Brdblgruadlaga, voraugaw.iaa ein Kumar on-Indanharz, 8 bis 
iH al^a MlnlralBl. und 2.5 Olein in der Hit.e mitein- 
l^iacht. da. aemiscb in B bia 12 ^ 
Tat «nd ein Hara ain.a Vinyl- odar Acryl-Poly«riaat« od« 
'riaohpolymeriaata odar ainen natUrlicban odar ayntetiaohan 
Kautiohuk zueetst • 

,5 < .1... «lB.r.Wl. und 2,5* 01.1" 1» *« 

".t «Bd .in. I.».»n8 "n X...in ml: tou "^-'^'-^f 
"..ft. womuf d.. P»d»« j. n... B.darf «rda«....d.r 
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iconzeatriert. um eine emulglerte Masae zu erhalten. 



i 



{ 



u 
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